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Die Erfindung betrifft unifarbige oder im wesent- 
lichen unifarbige, also tarnfleckenfreie, farbige Ge- 
webebahnen, deren visuelle Farbe dem Durchschnitt 
der im Gelande vorkommenden Farbtone entspricht; 
sie bezweckt, derartige Gewebebahnen so auszubilden, 5 
daB sie nicht nur bei visueller, sondern auch bei 
Infrarotbetrachtung dem umgebenden Gelande an- 
gepaBt sind. Dariiber hinaus sieht die Erfindung ein 
Verfahren zur Herstellung solcher Gewebebahnen vor. 

Die bekannten, insbesondere fur militarische io 
Zwecke, namlich zur Bekleidung von Personen oder 
zur Abdeckung von Geraten benotigten unifarbigen 
Gewebebahnen werden mit einem Farbstoff eingefarbt, 
der einen sogenannten gelandegangigen Farbton be- 
sitzt, namlich einen solchen, der dem Durchschnitt der 15 
im Gelande vorkommenden sichtbaren Farbtone ent- 
spricht. Als solche Farbtone kommen erfahrungs- 
gemaB Khaki, Erdfarbe, Sandfarbe und verschiedene 
Oiivtone in Betracht. 

Neben dem visuellen Farbton spielt das Verhalten so 
der unifarbigen Gewebe im Bereich der infraroten 
Wellenlangen, und zwar insbesondere im Bereich von 
750 bis 1400 mu., eine zunehmend bedeutende Rolle, 
d. h., die gewahlte Unifarbe soil auch in dem besagten 
Infrarotbereich gelandegangig, also in ihrem Remis- 25 
sionsvermogen dem Durchschnitt des Infrarotverhal- 
tens der umgebenden Naturstoffe angepaBt sein. Diese 
Anforderung ware leicht zu erfiilien, wenn die zur 
Farbung der Gewebebahn zur Anwendung gelangen- 
den kiinstlichen Farbstoffe in ihrem Infrarotverhalten 30 
demjenigen der umgebenden Naturstoffe entsprache. 
Leider ist dies jedoch nicht der Fall. 

So ist z. B. einer der wichtigsten Naturstoffe das 
Blattgriin. Dieses zeigt bereits im nahen Infrarot- 
bereich einen Steilanstieg in der . Infrarotremission, 35 
den sogenannten Chlorophyllanstieg. Diesen oder 
einen ahnlichen Anstieg haben im Infrarotbereich nur 
wenige griine und blaue Farbstoffe, deren Infrarot- 
remission jedoch, insbesondere bei der zur Anwendung 
kommenden Farbstoffkonzentration, viel zu hoch ist. 4<> 
Ahnlich wie beim Blattgrim liegen die Verhaltnisse 
bei anderen Naturstoffen. 

Versucht man die zu hohe Infrarotremission in der 
Farbung durch Beimischung stark absorbierender 
Farbstoffe zu senken, so addieren sich die Absorp- 4 5 
tionen der gemischten Farbstoffe, und der an sich ge- 
wiinschte Anstieg der Infrarotremission ist nicht 
mehr vorhanden. Es ist daher in den meisten Fallen 
unmoglich, die notwendigen und geforderten Infrarot- 
remissionswerte durch Einfarben der Gewebebahn 5° 
mit Farbmischungen zu erhalten und so zu dem ge- 
landegangigen Durchschnitt auf einem breiten Infra- 
rot- Wellenbereich zu gelangen. 

Es wurde nun gefunden, daB eine visuell unifarbige 
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oder im wesentlichen unifarbige Gewebebahn das ge- 
wiinschte Infrarotverhalten dann aufweist, wenn ihre 
visuelle, dem Durchschnitt der im Gelande vorkom- 
menden Farbtone entsprechende Farbe durch additive 
Farbmischung aus einer einheitlichen Grundeinfar- 
bung des Gewebes und einer vorzugsweise durch Auf- 
druck erzeugten, teilweise deckenden Farbiiberlage- 
rung gebildet und die durch diese Farbiiberlagerung 
bewirkte Abdeckung der Grundeinfarbung so gewahlt 
ist, daB ein gegentiber dem umgebenden Gelande zu 
hoher Infrarotremissionswert der Grundeinfarbung 
ebenfalls durch additive Wirkung auf den Wert 
herabgedruckt wird, der dem Durchschnitt der Infra- 
rotremissionswerte des umgebenden Gelandes ent- 
spricht. . - 

Eine solche farbige Gewebebahn wird gemaB der 
Erfindung vorzugsweise so hergestellt, daB die un- 
gefarbte Bahn zunachst einheitlich mit einem visuell 
etwa die gewunschte gelandegangige Farbe aufweisen- 
den Farbstoff vorgefarbt. wird, der bei Infrarot- 
betrachtung einen hoheren Remis sionswert hat als der 
Durchschnitt des umgebenden "Gelandes, und auf die 
so vorbehandelte Gewebebahn ein teilweise deckender 
Aufdruck aufgebracht wird, der einesteils den zu 
hohen Infrarotremissionswert auf den gewunschten 
Wert herabdriickt, andererseits bei visueller Betrach- 
fung durch additive Farbmischung mit der Farbe der 
Grundeinfarbung der Gewebebahn den gewunschten 
gelandegangigen Farbton ergibt. Hierbei ist besonders 
vorteilhaft, daB zur Grundeinfarbung der Gewebebahn 
und zu deren teilweise deckenden Farbitberlagerungen 
Farbstoffe oder Farbstoffkombinationen Verwendung 
finden konnen, die sich im Farbeverfahren nicht mit- 
einander mischen lassen. 

Fur die Grundeinfarbung der Gewebebahn werden 
Farbstoffe bevorzugt, die den Chlorophyllanstieg auf- 
weisen und auf moglichst breitem Wellenbereich 
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gleiche oder annahernd gleiche Infrarotremission er- 
geben, Hierbei wird die Grundfarbung so gewahlt. 
daB die durch die spatere Farbuberlagerung bewirkte 
additive Farbmischung der gewiinschten visuellen 
Farbung der Gewebebahn entspricht. Fur die Farb- 5 
iiberlagerung werden dagegen Farbstoffe oder Farb- 
Stofflcombinationen bevorzugt, die im Infrarotgebiet 
auf einem moglichst breiten Wellenbereich eine starke 
Absorption aufweisen. Es ergeben jedoch bei An wen- 
dung des genannten Verfahrens auch solche Grund- io 
einfarbungen und tTberlagerungen, die den ange- 
gebenen Anforderungen nicht vollig genugen f erheb- 
liche Verbesserungen gegeniiber der einfachen Farbung. 

Das Auftragen der Farbuberlagerung auf die 
Grundfarbung der Gewebebahn kann z. B. mit Raster-, 15 
Picco- oder Griindelwalzen oder mit Konturen- oder 
Linienwalzen erfolgen, jedoch konnen auch Tupfen 
oder andere kleinflachige Muster mit bekannten Ein- 
richtungen aufgetragen werden. 

Die Farbuberlagerung kann auf der Gewebebahn 20 
nur einseitig, aber auch doppelseitig vorgenommen 
werden, wobei die Grundeinfarbung der Gewebebahn 
auch auf bei den Seiten unterschiedlich sein kann. 
Sieht man sie doppelseitig vor, so hat man die Mog- 
lichkeit, ein Gewebe mit verschieden hohen Infrarot- 25 
remissionswerten und gegebenenfalls auch verschie- 
denen sichtbaren Farbtonen herzusteilen. Wahlt man 
statt einer einheitlich gleichmafiigen Farbuberlagerung 
eine abgestufte, wie sie z. B. durch Griindeleffekte ver- 
schiedener Dichte oder durch nur ortlich gravierte 30 
Walzen erzielbar ist, so erhalt man im Infrarotgebiet 
in den Remissionswerten Abstufungen, die sich er- 
fahrungsgemafi gut bewahrt haben. 

Bei spiel 35 

Eine ungefarbte Gewebebahn wird mittels einer 
Mischung aus Farbstoffen, die den Chlorophyllanstieg 
aufweisen, mit einer einheitlichen Oliv-Grundfarbung 
versehen. Die fertig gefarbte Gewebebahn wird an- 
schliefiend mittels einer Grtindelwalze mit Ferrocyan- 40 
dampfschwarz beidseitig ubergriindelt, gedampft und 
in bekannter Weise fertiggestellt. Die durch den 
Uberdruck bewirkte visuelle Farbtonvertiefung ist 
vorher beriicksichtigt worden. Man erhalt eine visuell 
olivgef arbte Gewebebahn, die im Infrarotbereich einen 45 
annahernden Chlorophyllanstieg aufweist und von 750 
bis 1400 mu. einen etwa gleichbleibenden Infrarot- 
remissionswert besitzt, dessen Hohe von der Dichte 
des Grundeleffektes abhangt. 

Patent an s pro che: 5 ° 

1. Tarnfleckenfreie, farbige Gewebebahn, deren 
visuelle Farbe dem Durchschnitt der im Gelande 
vorkommenden Farbtone entspricht, dadurch ge- 
kennzeichnet, da6 ihre visuelle Farbe durch eine 55 
additive Farbmischung aus einer einheitlichen 
Grundeinfarbung des Gewebes und einer vorzugs- 
weise durch Aufdruck erzeugten, teilweise decken- 
den Farbuberlagerung gebildet ist, wobei die 
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durch diese Farbuberlagerung bewirkte Abdeckung 
der Grundeinfarbung so gewahlt ist, daB ein 
gegeniiber dem umgebenden Gelande zu hoher 
Infrarotremissionswert der Grundeinfarbung eben- 
falls durch additive Wirkung auf den Wert herab- 
gcdriickt wird, der dem Durchschnitt der Infrarot- 
remissionswerte des umgebenden Gelandes ent- 
spricht. 

2. Verfahren zur Herstellung von farbigen Ge- 
webebahnen nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die ungefarbte Gewebebahn zunachst 
einheitlich mit einem visuell etwa die gewunschte 
gelandegangige Farbe aufweisenden Farbstoff vor- 
gefarbt wird, der bei Infrarotbetrachtung einen 
hoheren Remissions wert hat als der Durchschnitt 
des umgebenden Gelandes, und auf die so vor- 
behandelte Gewebebahn ein teilweise deckender 
Aufdruck aufgebracht wird, der einesteils den zu 
hohen Infrarotremissionswert auf den gewiinschten 
Wert herabdriickt, andererseits bei visueller Be- 
trachtung durch additive Farbmischung mit der 
Farbe der Grundeinfarbung der Gewebebahn den 
gewiinschten gelandegangigen Farbton ergibt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die vorgefarbte Gewebebahn auf 
ihrer Vorderseite mit einem anderen teilweise 
deckenden Aufdruck versehen wird als auf ihrer 
Riickseite. 

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die teilweise deckende Farb- 
uberlagerung iiber die ganze Gewebebahn gleich- 
maBig verteilt ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Gewebebahn iiber ihre 
Flache mit einer schwankenden, teilweise decken- 
den Farbuberlagerung versehen ist. 

6. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB nur Teilflachen der Gewebe- 
bahn mit teilweise deckenden Farbuberlagerungen 
versehen sind. 

7. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zur Grundeinfarbung der Ge- 
webebahn und zu deren teilweise deckenden Farb- 
uberlagerung Farbstoffe Verwendung finden, die 
sich im Farbeverfahren nicht miteinander mischen 
lassen. 

8. Verfahren nach Anspruch 2 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Farbuberlagerung durch 
Raster-, Picco- oder Griindelwalzen, durch Linien- 
oder Konturenwalzen od. dgl. vorgenommen wird 
oder auf die Grundeinfarbung Tupfen oder andere 
kleinflachige Muster durch bekannte Einrichtun- 
gen aufgetragen werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 2 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB zur Farbuberlagerung Farb- 
stoffe oder Farbstoffkombinationen Verwendung 
finden, die im Infrarotgebiet auf einem moglichst 
breiten Wellenbereich eine starke Absorption auf- 
weisen. 
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